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Beschreibung 

Die voriiegende Erfindung betrifft Hydrierkata- 
lysatoren, die besonders durch einen Gehalt an 
Kaliumoxid ausgezeichnet sind, ein Verfahren zu 
ihrer Herstellung und die Verwendung dieser 
Hydrierkatalysatoren zur selektiven Hydrierung 
von acetylenischen zu olefinischen Verbin- 
dungen. 

Bei der thermischen Oder katalytischen Spal- 
tung von Naphtha, Leichtbenzin, Erdgas oder an- 
deren kohlenwasserstoffhaltigen Einsatzstoffen 
entstehen im allgemeinen neben gesattigten Ver- 
bindungen eine Vielzahl von ungesattigten Ver- 
bindungen. Solche ungesattigten Verbindungen 
konnen eine oder zwei olefinische Doppelbin- 
dungen und/oder acetylenisch ungesattigte Bin- 
dungen enthalten. Die von den Spaltanlagen 
(Crackern) abfliessenden Produktgemische wer- 
den in ein oder mehreren Trennoperationen in 
verschiedene Fraktionen und zugleich oder an- 
schliessend in einzelne gewunschte Wertstoffe 
aufgetrennt Die Fraktionen werden dabei im all- 
gemeinen so aufgefangen, dass sie uberwiegend 
Kohlenwdsserstoffe mit der gleichen Anzahl von 
C-Atomen enthalten. 

So fallen beispielsweise beim Einsatz eines Ste- 
am-Crackers zur Herstellung von Ethylen C 4 - 
Kohlenwasserstoffstrome an, die geradkettige 
und verzweigte Alkane, Alkene, Alkadiene und 
Alkine enthalten. Zur Gewinnung von Buta- 
dien-1,3 als einem Beispiel fur einen Wertstoff 
und den Crackprodukten wurden verschiedene 
Verfahren entwickelt. So erfolgt beispielsweise 
die Gewinnung des Butadien-1 ,3 aus solchen C 4 - 
Kohlenwasserstoffstrdmen durch Extraktions- 
bzw. Extraktivdestillationsverfahren. Hierbei wer- 
den acetylenische Beimengungen entweder vor 
der eigentlichen Butadien-1, 3-Gewinnung durch 
eine selektive Hydrierung in uberwiegend olefini- 
sche bzw. diolefinische Kohlenwasserstoffe uber- 
gefuhrt oder aber extraktiv-destillativ abgetrennt. 
Hierbei kann sowohl der Gesamt-C 4 -Strom vor 
dem Einsatz in die eigentliche Butadien-1, 3-Ge- 
winnung als auch der bei der Butadiengewin- 
nung abgetrennte C 4 -Strom, der die acetyleni- 
schen Verbindungen enthalt, selektiv hydriert 
werden. 

Fur die Selektivhydrierung wurden in der Ver- 
gangenheit verschiedene Verfahren entwickelt 
Hierbei wurden ein- oder mehrstufige Reaktoren 
eingesetzt, und der zu hydrierende Strom wurde 
in der Misch-, Riesel-, Flussig- oder Gasphase 
behandelt. Als Katalysatoren wurden hierzu Edel- 
metalle der VIII. Nebengruppe des Periodensy- 
stems der Elemente, vielfach Palladium, sowie an- 
dere katalytisch wirksame Metalle, beispielsweise 
Kupfer, eingesetzt Typische Verfahren fur diese 
Selektivhydrierung sind beispielsweise beschrie- 
ben in US 3 898 298, US 3 91 2 789 und DE-OS 
29 13 209. Trotz yielfaltiger Versuche, die Selek- 
tivitat der bisherigen Verfahren zu steigern, wer- 
den in dieser Hinsicht noch nicht alle Erwartun- 
gen erfullt. 

Hydrierkatalysatoren mit Cu als der hydrierakti- 



ven Komponente werden beispielsweise in 
FR 1 505 663 beschrieben. Die Katalysatoren 
werden mit einem b liebigen Alkalimetallhydro- 
xid impragniert, calciniert und danach mit Wasser 

5 ausgelaugt. Auch in US 4 1 01 451 werden Kup- 
ferkatalysatoren beschrieben, die eine Dotierung 
von NaOH erhalten. Andere Alkalimetallhydro- 
xide werden ohne weitere Differenzierung eben- 
falls fur einsetzbar gehalten. 

10 Die Problematik der bisherigen Hydrierverfah- 
ren liegt beispielsweise darin, dass ein moglichst 
hoher Umsatz der acetylenischen Verbindungen, 
beispielsweise des Vinylacety lens, selektiv zu Ole- 
finen, beispielsweise zum Butadien-1, 3, erreicht 

15 werden soli, wobei eine Weiterhydrierung des 
Olefins (beispielsweise des Butadiens-1,3) weit- 
estgehend unterbleiben soil. Bei der Selektivhyd- 
rierung von Roh-C 4 -Str6men nach bisherigen 
Verfahren werden Umsatze der acetylenischen 

20 Verbindungen bis uber 90% erzielt, jedoch muss 
dabei in der Regel ein Butadien-1, 3-Verlust von 2 
- 5% hingenommen werden. 

Es wurden nun neue Hydrierkatalysatoren aus 
0,1 - 60 Gew.-% eines hydrieraktiven Metalles 

25 oder einer hydrieraktiven Metallverbindung der 
VIII. Nebengruppe des Periodensystens der Ele- 
mente auf einem inerten Trager mit 0,1 - 
10Gew.-% K 2 0 sowie gegebenenfalls 0,001 
-10 Gew.-% eines Zusatzstoffes aus der Gruppe 

30 Calcium, Magnesium, Barium, Lithium, Natrium, 
Vanadium, Silber, Gold, Kupfer oder Zink, alles 
bezogen auf das Gesamtgewicht des Katalysators, 
gefunden, wobei die K 2 0-Dotierung auf eine Ka- 
talysator-Vorstufe aus der hydrieraktiven Kompo- 

35 nente, dem Trager und gegebenenfalls dem Zu- 
satzstoff aufgebracht wird. 

Als hydrieraktive Metalle, die auch einer 
hydrieraktiven Metallverbindung zugrundeliegen 
konnen, seien die Metalle der VIII. Nebengruppe 

40 des Pertodensystems der Elemente genannt, wie 
Eisen, Kobalt, Nickel, Ruthenium, Rhodium, Pal- 
ladium, Osmium, iridium, Platin. Gegebenenfalls 
konnen auch zwei oder mehr der genannten Me- 
talle in den erfindungsgemassen Hydrierkatalysa- 

45 toren eingesetzt sein. Fur den Fall, dass es sich urn 
hydrieraktive Metallverbindungen handelt, seien 
beispielsweise sulfidische oder oxidische Verbin- 
dungen genannt. Es ist jedoch bevorzugt, die 
hydrieraktiven Metalle in elementarer Form einzu- 

so setzen. Unter den Metallen sind wiederum die 
Edelmetalle der VIII. Nebengruppe des Perioden- 
systems bevorzugt. In besonders bevorzugter 
Weisesei Palladium erwahnt. 
Im allgemeinen enthalten die erfindungsge- 

55 massen Hydrierkatalysatoren 0,1 - 60Gew.-% 
des hydrieraktiven Metalls oder der hydrieraktiven 
Metallverbindung, bezogen auf das Gesamtge- 
wicht des Katalysators. Fur den Fall der Verwen- 
dung von hydrieraktiven Metallen in elementarer 

60 Form betragt deren bevorzugte Konzentration 0,1 
- 20 Gew.-% des Gesamtgewichts d s Kataly- 
sators. 

Fur den Fall des Einsatzes von Edelmetallen 
wird eine Konzentration im unter n Teil des ge- 
es nannten Bereiches gewahlt, beispielsweise 0,1 - 
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5 G w.-%, bevorzugt 0,1 - 1 G w.-% und beson- 
ders bevorzugt 0,2 - 0,5 Gew.-%. Als Tragermate- 
rial seien beispielsweise genannt: Al 2 0 3 , Si0 2 , 
Alumosilikate, Kieselgur, Bariumsulfatoder Aktiv- 
kohle. Diese Tragermaterialien konnen in Form 
von Kugeln, Extrudaten, Tabletten, Hohlkorpern 
eingesetzt werden. 

Neben der hydrieraktiven Komponente und 
dem Tragermaterial konnen die Hydrierkatalysa- 
toren noch Zusatzstoffe enthalten, wie Calcium, 
Magnesium, Barium, Lithium, Natrium, Vanadi- 
nium, Silber, Gold, Kupfer oder Zink, gegebenen- 
falls in Form ihrer Oxide oder in Form anderer Ver- 
bindungen. Diese Zusatzstoffe konnen in Men- 
gen bis zu 10 Gew.-% des Gesamtkatalysatorge- 
wichts, beispielsweise in einer Menge von 0,001 
- 1 0 Gew.-% vorhanden sein. 

Die erfindungsgemassen Katalysatoren weisen 
eine Dotierung mit K 2 0 in einer Menge von 0,1 - 
10Gew.-%, bevorzugt 0,3 - 3 Gew.-%, beson- 
ders bevorzugt 0,5 - 2 Gew.-% des gesamten Ka- 
taiysatorgewichts auf. Die K 2 0-Dotierung wird 
auf eine Katalysator- Vorstufe aufgebracht, die aus 
der hydrieraktiven Komponente, dem Trager und 
gegebenenfalls dem Zusatzstoff besteht. 

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren 
zur Herstellung der neuen Hydrierkatalysatoren, 
das dadurch gekennzeichnet ist, dass man 0,1 - 
60 Gew.-% eines hydrieraktiven Metalls oder ei- 
ner hydrieraktiven Metallverbindung und gegebe- 
nenfalls 0,001 - 1 0 Gew.-% eines Zusatzstoffes in 
an sich bekannter Weise auf einen inerten Trager 
bringt und anschliessend 0,1 - 10 Gew.-% einer 
wasserloslichen Kaliumverbindung, gerechnet als 
K 2 0, auf die beschriebene Katalysator-Vorstufe 
bringt trocknet und durch Kaizinierung fixiert, 
wobei alle Gewichtsangaben auf das Gesamtge- 
wichtder Hydrierkatalysatoren bezogen sind. 

Als Kaliumverbindung kann jede eingesetzt 
werden, die unter den Bedingungen der nachfol- 
genden Kaizinierung Kaliumoxid K 2 0 ergibt, bei- 
spielsweise Kaliumhydroxid, Kaliumcarbonat, Ka- 
iiumhydrogencarbonat, Kaliumnitrat, Salze orga- 
nischer Sauren, wie Kaliumacetat, Kaliumpropio- 
nat oder Kaliumbenzoatsowie Kaliumphenolat. In 
bevorzugter Weise werden Kaliumhydroxid oder 
Kaliumnitrat eingesetzt. Das Aufbringen einer sol- 
chen Kaliumverbindung erfolgt zweckmassiger- 
weise aus wassriger Losung, beispielsweise 
durch Aufspriihen auf die Katalysator-Vorstufe 
oder durch Tranken derselben. In bevorzugter 
Weise wird die Katalysator-Vorstufe durch Tran- 
ken mit der Kaliumverbindung versetzt 

Zur Aufbringung der Kaliumverbindung wird je 
nach gewiinschter K 2 0- Dotierung eine 0,1 - 
1 0 Gew.-%, bevorzugt 0,2 - 5 gew.-%ige, beson- 
ders 0,3 - 2 gew.-%ige Losung des Kaliumsalzes 
eingesetzt. Fur den Fall des Aufbringens der Kali- 
umverbindung durch Tranken der Katalysator- 
Vorstufe kann beispielsweise eine Menge von 0,5 
- 20 Vol.- Teilen Losung der Kaliumverbindung, 
bevorzugt 1 -8 Teilen Losung pro Vol.- Teil Kata- 
lysator-Vorstufe ausgegangen werden. Dieses 
Gemisch aus Katalysat r-Vorstufe und der Lo- 
sung der Kaliumv rbindung kann sodann bei- 



spielsweise in einem Rotationskolben-Verdamp- 
fer bei einer Temperatur von 340 - 400 K und 
leichtem Unterdruck von 50 - 200 mbar weiterbe- 
handelt wobei der Wasseranteil der Losung lang- 

5 sam verdampft wird. Nachfolgend kann im glei- 
chen Rotationskolben-Verdampfer bei etwas er- 
hohter Temperatur, beispielsweise 373 - 423 K, 
bevorzugt bei 383 - 403 K und ebenfalls vermin- 
dertem Druck, beispielsweise 5 - 1 00 mbar, be- 

10 vorzugt 1 0 - 80 mbar, getrocknet werden. Nach 
der Trocknung wird der impragnierte Katalysator 
fur etwa 3-8 Stunden, bevorzugt 4-6 Stunden 
bei einer Temperatur von 673 - 1 273 K, bevorzugt 
673 - 973 K und besonders bevorzugt bei 723 - 

75 823 K kalziniert. 

Die Menge des Kaliumsalzes in der zum Spru- 
hen oder zum Tranken benutzten wassrigen Lo- 
sung wird so bemessen, dass das bei der Kaizinie- 
rung entstehende Kaliumoxid K 2 0 im oben ge- 

20 nannten Bereich liegt. 

Die K 2 0- Dotierung ist grundsatzlich wirksam 
fur alle Hydrierkatalysatoren, unabhangig von ih- 
rem Porenvolumen und ihrer inneren Oberflache. 
Fur die weiter unten beschriebene selektive Hy- 

25 drierung von acetylenischen zu olefinischen Ver- 
bindungen hat sich ein K 2 0-dotierter Hydrierka- 
talysator mit folgenden Eigenschaften besonders 
bewahrt: 

als hydrieraktive Metalle werden eingesetzt: Pd 
30 als Trager werden eingesetzt: Al 2 0 3 
das Porenvolumen betragt: 0,2-0,3 cm 3 /g 

die Oberflache betragt: 2 -5 m 2 /g 

Ein in der beschriebenen Weise hergestellter 

35 Hydrierkatalysator wird sodann mit einem Inert- 
gas sauerstoffrei gespult. Als Inertgas konnen 
beispielsweise Stickstoff oder Methan verwendet 
werden. Danach kann dieser Katalysator mit Was- 
serstoff bei 323 - 523 K aktiviert werden. Als 

40 Wasserstoff konnen hierbei reiner Wasserstoff, 
Wasserstoff- Methan- Gemische, Wasserstoff - 
Stickstoff-Gemische oder sonstige Wasserstoff- 
Inertgas-Gemische eingesetzt werden. 
Die erfindungsgemassen Katalysatoren eignen 

45 sich in vorteilhafter Weise zur selektiven Hydrie- 
rung von acetylenischen Verbindungen zu olefi- 
nischen Verbindungen. Hierbei werden Dreifach- 
bindungen mit hoher Setektivitat in Doppelbin- 
dungen ubergefuhrt, ohne dass die entstandenen 

so oder ursprunglich vorhandenen olefinischen 
Doppelbindungen weiter hydriert werden: Solche 
acetylenischen Verbindungen haben beispiels- 
weise 2-6, bevorzugt 3-5 und besonders be- 
vorzugt 4 C-Atome und gegebenenfalls zusatz- 

55 lich eine olefinische Doppelbindung, wie Acety- 
len, Methylacetylen, Ethylacetylen, Vinylacetylen 
sowie C 5 - und C 6 -Acetylene mit oder ohne zu- 
satzliche olefinische Bindung. In besonderer 
Weise sei die selektive Hydrierung von Vinylace- 

60 tyien zu Butadien-1 ,3 erwahnt. 

Die genannten acetylenischen Verbindungen 
liegen vielfach im Gemisch mit olefinischen, di- 
olefinischen und/oder gesattigten Kohlenwasser- 
stoffen vor, die hauptsachlich 3-6 C-Atome ent- 

65 halten. Vielfach lieg n die ac tylenischen Verbin- 
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dungen in noch engeren Fraktionierungsschnit- 
ten vor, wie sie Qbiicherweise in petrochemischen 
Aniagen der Raffinerien im Anschluss an Krack- 
prozesse gewonnen warden. Di Erfindung be- 
trifft daher weiterhin die Verwendung der erfin- 
dungsgemassen Katalysatoren fur die selektive 
Hydrierung von acetylenischen zu oiefinischen 
Verbindungen. 

Eine solche Hydrierung kann in der Flussig-, 
Riesel-, Gas- oder Mischphase erfolgen, bevor- 
zugt in der Riesel- und in der kombinierten Flus- 
sig-Mischphase. Die Reaktionstemperatur liegt 
beispielsweise bei 273 - 373 K, bevorzugt 303 - 
343 K. Der Reaktionsdruck betragt beispielsweise 
1 - 20 bar, bevorzugt 2-9 bar, besonders bevor- 
zugt 3-8 bar. 

Die Katalysatorbelastung wird beispielsweise 
auf eine LHSV (liquid hourly space velocity) von 
5 - 1 00, bevorzugt 1 0 - 50, besonders bevorzugt 
1 5 - 25 m 3 Substrat/m 3 Katalysator • Stunde ein- 
gestellt. Die H 2 -Menge wird entsprechend den zu 
hydrierenden Stoffmengen und dem Grad der 
acetylenischen Ungesattigtheit zudosiert und 
kann beispielsweise bei 0,5 - 5 Mol H 2 /Mol ace- 
tylenisches Substrat, bevorzugt bei 0,7 - 2 Mol/ 
Mol, besonders bevorzugt 0,8 - l,5Mol/Mol 
liegen. 

Der Hydrierreaktor wird zur Abfuhrung der Re- 
aktionswarme bei einem Rohrenreaktor oder 
Doppelmantelreaktor Qbiicherweise mit einem 
Warmeaustauschermedium, beispielsweise mit 
Wasser, gekuhlt. Zur Vermeidung von Tempera- 
turspitzen sind besonders solche Reaktortypen 
geeignet, bei denen die Hydrierwarme durch das 
Einsatzprodukt selbst aufgenommen und abge- 
fuhrt wird, beispielsweise Reaktoren, bei denen 
das Hydrierprodukt zum grossten Teil dem Ein- 
satzprodukt wieder beigemischt wird. Die Menge 
des zuruckgefuhrten Reaktorproduktes zum neu 
eingesetzten Strom mit acetylenischen Verbin- 
dungen betragt beispielsweise 5:1 bis 20:1, be- 
vorzugt 10:1 bis 15:1. Weiterhin besonders ge- 
eignet sind solche Reaktoren bei denen die Hy- 
drierwarme durch Verdampfen eines Teils der ein- 
gesetzten Kohlenwasserstoffe abgefuhrt wird 
(Typ des Siedereaktors). 

Die Hydrierung kann beispielsweise in einer aus 
der beigefugten Abbildung hervorgehenden An- 
ordnung durchgefuhrt werden. Hierbei haben die 
Ziffern dieser Abbildung folgende Bedeutung: 1 
Hydrierreaktor mit Doppelmantelkuhlung, 2 
Pumpe, 3 Vorwarmer, 4 Kiihler, 5 Abscheider, 6 
Einsatz- Kohlenwasserstoffstrom mit acetyleni- 
schen Verbindungen, 7 Wasserstoff, 8 Restgas, 9 
Hydrierprodukt, 1 0 Hydrierkontakt, 1 1 obere und 
untere Schidht aus inertem Tragermaterial und 12 
Eintritt und Austritt eines Kuhlmediums. 

Wie die folgenden Beispiele zeigen, liegt der 
Vorteil der erfindungsgemassen Katalysatoren in 
einer erh blich hoheren Selektivitat der Hydrie- 
rung von ac tylenischen Verbindungen zu oiefi- 
nischen Verbindungen, beispielsweise des Vinyl- 
acetylens zu Butadien-1,3, und damit in einer 
deutlich hoheren Olefin- (z.B. Butadi n-1,3-) 
ausbeute. Die mit Hilfe der erfindungsgemassen 
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Katalysatoren erzielbaren Butadien-1,3- Ausbeu- 
ten aus C 4 -Schnitten von Steam- Crackern liegen 
20 - 50%, in manchen Fallen sogar mehr als 1 00% 
h 'her als die Ausbeuten mit Katalysatoren nach 
dem Stand der Technik. Als Kriterien fur die Lei- 
stung der erfindungsgemassen Katalysatoren 
werden in den folgenden Beispielen dementspre- 
chend herangezogen: 

a) der Umsatz der acetylenischen Verbindun- 
gen in %; 

b) die Selektivitat des Umsatzes von acetyleni- 
scherzu olefinischer Verbindung und 

c) die Zunahme der gewunschten oiefinischen 
Verbindung (z.B.des Butadiens-1,3). 



Beispiel 1 
Katalysator: 

Ein handelsublicher Katalysator mit 3 g Pd/I auf 
<x-AI 2 0 3 -Tabletten, Grosse 3 mm * 3 mm, und ei- 
20 ner spez. Oberflache von ca. 3,5 m 2 /g wurde 

a) undotiert 

b) wiefolgtdotiert 

zur selektiven Hydrierung eingesetzt: 
70 ml Katalysator wurden zusammen mit 

25 210 ml einer 0,7%igen wassrigen KN0 3 -L6sung 
in einem Rotationskolbenverdampfer bei 353 K 
und 80 mbar bis zur Trockne erhitzt. Anschlies- 
send wurde der Katalysator bei 80 mbar und 393 
K 4 Stunden getrocknet und bei 773 K 5 Stunden 

30 kalziniert. 

Hydrierversuche: 

Je 60 ml des undotierten und des mit K 2 0 do- 
tierten Katalysators wurden nacheinander in der 
in der Abbildung beschriebenen Hydrierapparatur 

35 eingesetzt. 

Als Reaktor diente ein Doppetmantelrohr aus 
V 2 A mit folgenden Abmessungen des Innen- 
rohres: 

Lange 350 mm 

40 Innendurchmesser: 1 5 mm 

Die Reaktionsbedingungen betrugen: 

LHSV: 20 m 3 /m 3 Katalysator.h 

H 2 -Menge: 0,7 Mol H 2 /Mol Acetylene + Bu- 
tadien-1,2 
45 Reaktortmperatur: 31 3 K 

Reaktordruck: 8 bar 

Das Einsatzprodukt war ein C 4 -Kohlenwasser- 
stoffschnitt aus einer extraktiven C 4 -Acetylenab- 
trennung mit folgender Zusammensetzung: 
so Vinylacetylen 5,0Vol.-% 
Ethylacetylen 1,0Vol.-% 
Butadien-1,2 0,2Vol.-% 
Butadien-1,3 0,7Vol.-% 
Butene + Butane Rest 

Nach einer Laufzeit der Hydrierung von 4 Stun- 
den wurden Analysenproben zwecks Beurteilung 
des Hydrierergebnisses entnommen. Hierbei wur- 
den folgende Ergebnisse erzieit: 

Verwendeter Kata- undotiert dotiert mit 
lysator: ca.1%K 2 0 

Umsatz % 44,9 52 r 4 

Selektivitat % 39,3 59,5 
Butadi n-1,3- 

65 Zunahme % 105,7 254,3 
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Beispiel 2 
Katalysator: 

Ein handeisublicher Katalysat r mit 3 g Pd/I auf 
a-AI 2 03-Kugeln, Grosse3-5 mm, und einer spez. 
Oberflache von ca. 5 m 2 /g wurde 5 

a) undotiert 

b) wie folgt dotiert 

zur selektiven Hydrierung eingesetzt: 

70 ml Katalysator wurden zusammen mit 
21 0 ml einer 0,92%igen wassrigen KN0 3 -L6sung 10 
in einem Rotationskolbenverdampfer bei 353 K 
und 80 mbar bis zur Trockne erhitzt. Anschfies- 
send wurde der Katalysator bei 80 mbar und 393 
K 4 Stunden getrocknet und bei 773 K 5 Stunden 
kalziniert 



Hydrierversuche: 

Je 60 ml des undotierten und des mit. K 2 0 do- 
tierten Kataiysators wurden nacheinander in der 
in der Abbildung beschriebenn Hydrierapparatur 
eingesetzt. 

Einsatzprodukt Reaktionsbedingungen, Lauf- 
zeiten etc. entsprachen denen des Beispiels 1 . 

Es wurden folgende Ergebnisse erzielt: 
Verwendeter Kata- undotiert dotiert mit 
lysator: ca. 1,3% 

K 2 0 



Umsatz 
Selektivitat 
Butadien-1,3- 
Zunahme 



% 22,2 
% 65,6 

% 99,1 



52,0 
80,4 

283,7 



Hydrierversuche: 

Je 60 ml des undotierten und des mit K 2 0 do- 
tierten Kataiysators wurden nacheinander in der 
in der Abbildung beschriebenen Hydrierapparatur 
eingesetzt. 

Einsatzprodukt, Reaktionsbedingungen, Lauf- 
zeiten etc. entsprachen denen des Beispiels 1 . 

Es wurden folgende Ergebnisse erzielt: 
Verwendeter Kata- undotiert dotiert mit 
lysator: ca. 0,6% 

K 2 0 



Umsatz 
Selektivitat 
Butadien-1,3- 
Zunahme 



% 49,2 
% 45,7 

% 149,6 



47,6 
72.8 

269,2 
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Beispiel 3 

Katalysator: 35 

Ein handeisublicher Katalysator mit 5 g Pd/I auf 
a-AI 2 0 3 -Extrudaten, Grosse 4 mm * 6 mm, und 
einer spez. Oberflache von ca. 4 m 2 /g wurde 

a) undotiert 

b) wie folgt dotiert 40 
zur selektiven Hydrierung eingesetzt: 

70 ml Katalysator wurden zusammen mit 
200 ml einer 0,43%igen wassrigen KN0 3 -L6sung 
in einem Rotationskolbenverdampfer bei 353 K 
und 80 mbar bis zur Trockne erhitzt. Anschlies- 45 
send wurde der Katalysator bei 80 mbar und 393 
K 4 Stunden getrocknet und 5 Stunden bei 773 K 
kalziniert. 
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Patentanspruche 

1 . Hydrierkatalysatoren aus 0,1 -60 Gew.-% ei- 
nes hydrieraktiven Metalls oder einer hydrierakti- 
ven Metallverbindung der VIII. Nebengruppe des 
Periodensystems der Elemente auf einem inerten 
Trager mit 0,1 - 10 Gew.-% K 2 0 sowie gegebe- 
nenfalls 0,001 - 10Gew.-% eines Zusatzstoffes 
aus der Gruppe Calcium, Magnesium, Barium, 
Lithium, Natrium, Vanadium, Silber, Gold, Kupfer 
oder Zink, alles bezogen auf das Gesamtgewicht 
des Kataiysators, wobei die K 2 0-Dotierung auf 
eine Katalysator- Vorstufe aus der hydrieraktiven 
Komponente, dem Trager und gegebenenfalls 
dem Zusatzstoff aufgebracht wird. 

2. Hydrierkatalysatoren nach Anspruch 1 mit 
0,3 bis3Gew.-% K 2 0. 

3. Hydrierkatalysatoren nach Anspruch 1 mit 
0,5bis2Gew.-%K 2 0. 

4. Hydrierkatalysatoren nach Anspruch 1 bis 3 
mit einem Edelmetall der VIII. Nebengruppe des 
Periodensystems der Elemente als hydrieraktiver 
Komponente. 

5. Hydrierkatalysator nach Anspruch 1 bis 4 mit 
0,1 bis 5 Gew.-% des Edelmetalls, bezogen auf 
das Gesamtgewicht des Kataiysators. 

6. Verfahren zur Herstellung eines Hydrierkata- 
lysators nach Anspruch 1 und 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass man 0,1 - 60Gew.-% eines 
hydrieraktiven Metalls oder einer hydrieraktiven 
Metallverbindung und gegebenenfalls 0,001 - 
1 0 Gew.-% eines Zusatzstoffes in an sich bekann- 
ter Weise auf einen inerten Trager bringt und an- 
schliessend 0,1 - 10Gew.-% einer wasserlos- 
lichen Kaliumverbindung, gerechnet als K 2 0, auf 
die beschriebene Katalysator-Vorstufe bringt, 
trocknet und durch Kalzinierung fixiert, wobei aile 
Gewichtsangaben auf das Gesamtgewicht der 
Hydrierkatalysatoren bezogen sind. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Aufbringen der Kalium- 
verbindung durch Tranken erfolgt. 

8. Verwendung des Hydrierkatalysators nach 
Anspruch 1 zur selektiven Hydrierung von acety- 
lenischen zu olefinischen Verbindungen. 

9. Verwendung des Hydrierkatalysators nach 
Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
acetylenischen Verbindungen in einem Kohlen- 
wasserstoffstrom enthaiten sind, der ausserdem 
noch olefinische, diolefinische und/oder gesat- 
tigte Kohlenwasserstoffe, hauptsachlich im C3- 
C 6 -Bereich, enthalt. 

10. Verwendung des Hydierkatalysators nach 
Anspruch 8 zur selektiven Hydrierung von Vinyl- 
acetylen zu Butadien-1,3 in Gegenwart von olefi- 
nischen, diolefinischen und/oder gesattigten 
Kohlenwasserstoffen, hauptsachlich im C 4 - 
Bereich. 

Revendications 

1. Catalyseurs d'hydrogenation constitute de 
0,1 a 60% en poids d'un m6tal doue d'activite 
hydrogenante ou d'un compose de metal doue 
d'activite hydrogenante du sous-groupe VI II du 
Systeme Periodique de Classification des Ele- 
ments sur un support inerte, avec 0,1 d 10% en 
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poids de K 2 0 ainsi que, le cas 6ch6ant, 0,001 a 
1 0% en poids d'un additif du groupe calcium, ma- 
gnesium, ban/urn, lithium, sodium, vanadium, ar- 
gent, or, cuivre u zinc, le tout par rapport au 
poids t tal du catalyseur, I dopage au K 2 0 6tant 
applique sur un stade pr£alable du catalyseur 
forme du composant dou6 d'activite hydrog6- 
nante, du support et le cas ech6ant de I'additif. 

2. Catalyseurs d'hydrogenation suivant la re- 
vendication 1, contenant 0,3 a 3% en poids de 
K 2 0. 

3. Catalyseurs d'hydrogenation suivant la re- 
vendication 1 , contenant 0,5 a 2% en poids de 
K 2 0. 

4. Catalyseurs d'hydrogenation suivant la re- 
vendication 1 a 3, contenant un m6tal noble du 
sous-groupe VIII du Systdme de Classification 
Pgriodique des Elements comme composant dou6 
d'activite hydrogenante. 

5. Catalyseurs d'hydrogenation suivant les re- 
vendications 1 & 4 contenant 0,1 a 5% en poids du 
metal noble, par rapport au poids total du ca- 
talyseur. 

6. Procede de production d'un catalyseur 
d'hydrogenation suivant les revendications 1 et 5, 
caract6ris6 en ce qu'on applique d'une manure 
connue sur un support inerte 0,1 a 60% en poids 
d'un metal doue d'activite hydrogenante ou d'un 
compose de metal doue d'activite hydrogenante 
et le cas echSant, 0,001 a 1 0% en poids d'un addi- 
tif, puis on applique 0,1 £ 10% en poids d'un 
compose de potassium soluble dans I'eau, ex- 
prirn^ en K 2 0, sur le stade pr6alable decrit du ca- 
talyseur, on sdche et on fixe par calcination, tou- 
tes les indications de poids se rapportant au poids 
total des catalyseurs d'hydrogenation. 

7. Proc6d6 suivant le revendication 6, caract6- 
ris§ en ce que I'application du compose de potas- 
sium est effectu6e par impregnation. 

8. Utilisation du catalyseur d'hydrogenation 
suivant la revendication 1 pour t'hydrogenation 
selective de composes acetyleniques en compo- 
ses olefiniques. 

9. Utilisation du catalyseur d'hydrogenation 
suivant la revendication 8, caracterisee en ce que 
ies composes acetyleniques sont contenus dans 
un courant d'hydrocarbures qui contient en outre 
principalement des hydrocarbures olefiniques, 
diolefiniques et/ou satures, principalement dans 
I'intervalle de C 3 a C e . 

10. Utilisation du catalyseur d'hydrogenation 
suivant (a revendication 8 pour I'hydrogenation 
selective de vinylac6tyiene en butadiene- 1,3 en 
presence d'hydrocarbures olefiniques, dioiefini- 
ques et/ou satures, principalement de I'ordre de 

c 4 . 



Claims 

1 . Hydrogenation catalysts consisting of 0.1 - 
60% by weight of a hydrogenating metal or of a 
hydrogenating metal compound of subgroup VIII 

5 of the peri die system of the elements on an inert 
support, containing 0.1 - 10% by weight of K 2 0 
and, optionally, 0.001 - 1 0% by weight of an add- 
itive from the group comprising calcium, magne- 
sium, barium, lithium, sodium, vanadium, silver, 

io gold, copper and zinc, in each case based on the 
total weight of the catalyst, the K 2 0 doping being 
applied to a catalyst precursor consisting of the 
hydrogenating component, the support and, op- 
tionally, the additive. 

75 2. Hydrogenation catalysts according to Claim 
1 containing 0.3 to 3% by weight of K 2 0. 

3. Hydrogenation catalysts according to Claim 
1 containing 0.5 to 2% by weight of K 2 0. 

4. Hydrogenation catalysts according to Claim 
20 1 to 3 containing a noble metal of subgroup VIII 

of the periodic system of the elements as the hy- 
drogenating component. 

5. Hydrogenation catalyst according to Claim 1 
to 4 containing 0.1 to 5% by weight of the noble 

25 metal, based on the total weight of the catalyst. 

6. Process for the preparation of a hydrogen- 
ation catalyst according to Claim 1 and 5, char- 
acterised in that 0.1 -60% by weight of a hydro- 
genating metal or of a hydrogenting metal com- 

30 pound and, optionally, 0.001 - 1 0% by weight of 
an additive are applied, in a known manner, to an 
inert support and then 0.1 - 10% by weight of a 
water-soluble potassium compound, calculated 
as K 2 0, are applied to the above-described cata- 

35 lyst precursor, dried and fixed by calcination, all 
the weight data being based on the total weight 
of the hydrogenation catalysts. 

7. Process according to Claim 6, characterised 
in that the potassium compound is applied by im- 

40 pregnation. 

8. Use of the hydrogenation catalyst according 
to Claim 1 for the selective hydrogenation of ace- 
tylenic compounds to give olefinic compounds. 

9. Use of the hydrogenation catalyst according 
45 to Claim 8, characterised in that the acetylenic 

compounds are contained in a hydrocarbon 
stream which also contains olefinic, diolefinic 
and/or saturated hydrocarbons, mainly of the 
Cj-Cq range. 

so 10. Use of the hydrogenation catalyst accord- 
ing to Claim 8 for the selective hydrogenation of 
vinylacetylene to give 1,3-butadiene in the pre- 
sence of olefinic, diolefinic and/or saturated hy- 
drocarbons, mainly of the C 4 range. 
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English translation of Abstract for EP 0 124 744 B1 



Hydrogenation catalysts consisting of 0.1 - 60% by weight of a hydrogenating metal or of a 
hydrogenating metal compound of subgroup VIII of the periodic system of the elements on an inert 
support, containing 0.1 - 10% by weight of K2 O and, optionally, 0.001 - 10% by weight of an additive 
from the group comprising calcium, magnesium, barium, lithium, sodium, vanadium, silver, gold, cooper 
and zinc, in each case based on the total weight of the catalyst, the K2 O doping being applied to a 
catalyst precursor consisting of the hydrogenating component, the support and, optionally, the additive. 



